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LaminatfuSboden mit Trittschalldampf ung 

Die Erfindung betrifft einen Fuflbodenbelag , wie er in 
H&usern und Wohnungen vieifach verwendet wird, sowie 
ein Herstellungsverf ahren fur den FuGbodenbelag . 

5 Ein starrer Fuftbodenbelag kann aus Holz, 

Holzwerkstoff en und/oder aus Kunststoff bestehen. 
Bekannt sind u. a. Laminat f uftboden, die aus einzelnen 
Paneelen zusammengeset zt sind und schwimmend verlegt 
werden. Ein einzelnes Paneei besteht beispielsweise aus 
10 einer HDF-Tragerplatte sowie einer hierauf 

aufgebrachten Laminatschicht , die u. a. fur das 
Aussehen des Fufibodens verantwortlich ist. 

Bewegen sich Personen in einem Raum, der mit starren 
15 Fuflbodenpaneelen ausgestattet ist, so ist die 

Gerauschentwickiung deutlich gro&er ais bei Raumen, die 
mit Teppichen oder elastischen Bodenbelagen wie PVC 
ausgeiegt sind. Die Gerauschentwickiung beruht auf 
Reflektionen von StoBwellen, die beim Begehen in den 
20 Boden eingeleitet werden. Das Amplitudenspektrum der 
StoB- bzw. Schallwellen hangt von den Grenzen Raum - 
Boden, Boden - Untergrund sowie von der' Dampfung in den 
verschiedenen Schichten ab. Die Gerauschentwickiung ist 
dann besonders groB, wenn zwischen zwei Schichten, also 
25 z. B. zwischen dem Laminat f uBboden und dem darunter 
befindlichen Estrich eine Luftschicht verbleibt. 

Urn die Gerauschentwickiung beim Begehen herabzuset zen, 
werden verschiedene mattenf ormige Materialien wie 
30 Noppaschaum, Kork, polymergebundene Matten aus Altgummi 
und Kork, Wellpappe oder weiche Holzf aservliese als 
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Unterlage unter einem starren Bodenbelag oberhalb des 
Estrichs eingesetzt. Die hierdurch erzielbare 
schalldampf ende Wirkung ist jedoch unbef riedigend . 
Daher wurde bereits versucht, die genannten 
5 mattenformigen Materialien direkt auf der 

Bodenruckseite eines starren Fuflbodenbelages , also z. 
B. auf den Boden einer Fuftbodenpaneele zu kleben. 
Nachteilhaft mufi hierfur ein hoher technischer Aufwand 
betrieben werden. Folglich sind die Kosten hoch. 
10 Insgesamt ist die erreichte Schalireduzierung im 
Verhaltnis zum technischen Aufwand unbef riedigend . 

So ist aus der Druckschrift DE 196 20 987 CI eine 
Dammfolie bekannt, die mit einem Klebestreif en 
15 ausgeriistet ist. Es ist vorgesehen, die Dammfolie auf 
der Unterseite eines starren Fuflbodenbelages 
aufzukleben, urn so eine Gerauschentwicklung beim 
Begehen des Fufibodens herabzusetzen . 

20 Aus der Druckschr icht DE 43 29 766 Al ist bekannt, 

einen polymeren Werkstoff zur Trittschalldammung eines 
Bodens vorzusehen. 

Gemaii der Druckschrift DE 38 35 638 Al v/ird ein 
25 Dammaterial aus expandierf ahigem Polystyrol als 

Dammschicht bei starren Fuftbodenbelagen eingesetzt. 

Gegenuber dem vorgenannten Stand der Technik ist es 
Aufgabe der Erfindung, einen Fuflbodenbelag zu schaffen, 
30 der uber gute schalldampf ende Eigenschaf ten verfugt, 
ohne hierfur einen unangemessen hohen technischen 
Aufwand betreiben zu mussen. Aufgabe der Erfindung ist 
ferner die Schaffung eines Verfahrens, mit dem der 
erf indungsgemafte FuBbodenbelag auf einfache Weise 
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hergestellt werden kann. 

Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen 
Fuftbodenbelag mit den Merkmalen des ersten Anspruches 
5 gelost, Ein Verfahren zur Herstellung des 

FuBbodenbelages weist die Merkmale des ersten 
Nebenanspruches auf. Vorteilhafte Ausgestaltungen 
ergeben sich aus den nachgeordneten Anspruchen. 

10 Der Fuftbodenbelag nach Anspruch 1 weist auf seiner 

Unterseite eine Schicht aus thermoplas t ischem Material 
auf. Die Schicht ist fest mit dem Fuflbodenbelag 
verbunden. Der Fuflbodenbelag besteht aus Holz, 
Hoizwerkstof f en und / oder Kunststof f en . 

15 

Thermoplastisches Material ist ein solches, welches 
sich bei Oberschreiten einer materialabhangigen 
Temperatur erweicht und fliefifahig wird. In diesem 
Zustand ist das Material verformbar und kann auf die 
20 Unterseite des FuBbodenbelages durch Streichen oder 
Aufwalzen aufgebracht und so im Sinne der Erfindung 
fest mit dem Fufibodenbelag verbunden werden. 

Wird die vorgenannte Temperatur unterschritten, so 
25 verfestigt sich das Material, und es treten die 

plastisch/ elastischen Eigenschaf ten in Erscheinung. 

Die vorgenannten Eigenschaf ten des thermoplastischen 
Materials ermoglichen es, dieses bei erhohten 
30 Temperaturen mit der Unterseite des starren 

Fuftbodenbelages durch Aufstreichen oder Aufwalzen fest 
zu verbinden. Durch die feste Verbindung werden die 
Schallwellen direkt in die schalldampf ende Schicht ohne 
Reflexion an der Grenzschicht ubertragen. Damit 
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entfallt eine wesentliche Ursache fQr eine fehlende 
Schalldampf ung, die bei Fuflboden gemaB eingangs 
genanntem Stand der TechniJc problematisch ist. Es 
resultiert eine wesentlich verbesserte Schalldampf ung . 

5 

Da das Material lediglich erwarmt und auf gestrichen 
Oder aufgewalzt werden mufc, ist die Herstellung 
einfach. Ein hoher technischer Auf wand muft somit nicht 
betrieben werden. 

10 

Die Erfindung kann grundsat zlich bei jedem 
Fuflbodenbelag angewendet werden. Das erf indungsgemafte 
Problem tritt jedoch insbesondere bei starren 
Fufibodenbelagen wie Laminat oder Parkett auf. Ein 
15 starrer Fufcbodenbelag besteht in der Regel aus Holz, 
Holzwerkstof f en und/oder aus Kunststoff. 

Als zweckmaftig hat sich eine Starke von wenigstens 
0,1 mm der schalldampf enden Schicht ergeben. Bei einer 
20 Starke von 5 mm der schalldampf enden Schicht aus 
thermoplastischem Material steht der erf orderliche 
Materialaufwand in einem wirtschaf tlichen Verhaltnis 
zum erzielbaren Effekt. In Versuchen hat sich eine 
Starke von 0,7 mm als vorteilhaft herausgestellt . 

25 

Selbstverstandlich ist die geeignetste Schichtdicke 
materialabhangig . Im jeweiligen Einzelfall variiert 
diese also. 

30 Als thermoplastisches Material werden insbesondere 
Polymerisate oder Copolymer isate vorgesehen. Zu 
bevorzugen sind solche Polymerisate oder 
Copolymerisate, die im Raumtemperaturbereich ein 
ausgepr^gtes physikalisches Relaxationsverhalten 
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zeigen. Beispiele fur thermoplastische Polymere mit 
ausgepragtem physikalischen Relaxationsverhalten im 
Raumtemperaturbereich sinci Polyvinylpropionat oder 
Polyvinylacetat . - Dagegen ist beispielsweise 
5 Polycarbonat mit seiner hohen Glastemperatur ein vollig 
ungeeignetes Material. Me&technisch zeigen geeignete 
Materialien beispielsweise bei der Darstellung des 
Torsionsmoduls in Abhangigkeit von der Temperatur im 
Verlustmodul tan 5 im Raumtemperaturbereich bzw. 

10 unmittelbar angrenzenden Temperaturbereichen ein 

ausgepragtes Maximum. Die physikalischen Grundlagen 
einschliefilich beispielhaf ter Kurven enthalten 
Lehrbucher der Poiymerphysik wie beispielsweise: 
Chemie, Physik und Technologie der Kunststoffe Band 6, 

15 Kunststoffe 1 - Struktur und physikalisches Verhalten 
der Kunststoffe Kapitel 4; K. A. Wolf, Springer - 
Verlag 1962. 

Zeigt das Material ein ausgepragtes physikalisches 
20 Relaxationsverhalten im Raumtemperaturbereich, so wird 
eine besonders gute Dampfung erzielt, da besonders gut 
kinetische Energie in Warme umgewandelt wird. 

Beispiele fur Materialien, die ein besonders gutes 
25 Relaxationsverhalten bei Raumtemperatur zeigen, sind: 

Polyvinylformale, Polyvinylbutyrale, Pol yviny lather, 
Polyisobutene oder Copolymerisate wie z. B. 
Terpoiymerisate aus Acrylnitril, Butadien und Styrol 
30 (ABS), Copolymere aus Vinylchlorid und 2- 

Athylhexylacrylat , Copolymere aus Vinylacetat und 
Vinyllaurat oder auch Polymermischungen dieser Polymere 
auch unter Zusatz typischer Poiymerweichmacher . 



WO 01/09461 



PCT/EP99/08510 



Ein weiter verbessertsr schalldampf ender Effekt wird 
bewirkt, indem Polymerisaten oder Copolymerisaten 
Fullstoffe, insbesondere leichte organische Fullstoffe 
mit einer Dichte kleiner als 1 g/cm 3 wie zum Beispiel 
5 Holzmehl zugesetzt werden. Derartige Fullstoffe konnen 
bis zu 90 Masse-% zugesetzt werden. Vorteilhaft ist ein 
Zusatz von wenigstens 10 Masse-%. Insbesondere sollten 
30 Masse-% zugesetzt sein. 

10 In einer weiteren vorteilhaf ten Ausgestaltung der 
Erfindung wird das thermoplastische Material so 
gewahlt, daft es adhasive Eigenschaf ten aufweist. 
Adhasion ist ein polymertypischer Fachbegriff. Ein 
Beispiel fur ein Material, welches im Sinne der 

15 Erfindung adhasive Eigenschaf ten aufweist, sind 
thermoplastische Kautschuke . 

Wird das Material so gewahlt, daft es adhasive 
Eigenschaf ten aufweist, so haftet es auf dem 

20 Fuflbodenuntergrund. Die Haftung wird vorzugsweise so 
ausgebildet, daft der Fuftbodenbelag ohne aufwendige 
technische Hilf smittel wieder beseitigt werden kann . 
Eine Zwischenschicht (Luf tschicht ) zwischen dem 
Fuftbodenuntergrund und der thermoplastischen Schicht 

25 wird so minimiert. Schall wird daher in weiter 
verbesserter Weise gedampf t . 

Der anspruchsgemafte Fuftbodenbelag wird hergestellt, 
indem thermoplast isches Material so erwarmt wird, daft 
30 es flieftfahig wird. Das erwarmte Material wird auf die 
Unterseite von Elementen des Fuftbodenbeiages oder auf 
eine Tragerplatte fur einen solchen Fuftbodenbelag 
auf gestrichen oder aufgewalzt. Anschlieftend werden die 
Fuftbodenelemente bzw. die Tragerplatte mit dem 
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auf gebrachten thermoplastischen Material abgekuhlt. 

Die Erfindung wird anhand des nachf olgenden 
Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. Als starrer 
5 Fufibodenbelag ist eine FuBbodenpaneele im Format 1285 x 
185 x 8 mm vorgesehen. Diese besteht aus einer 0,8 mm 
starken Hochdrucklaminatschicht , einer 

6,4 mm dicken HDF-Tragerplat te mit einer Dichte von 870 
kg/m 3 sowie einer 0,8 mm starken 

10 Hochdrucklaminatgegenzugschicht . Auf die 

FuBbodenpaneele wird mittels eines Streichaggregates 
auf der Paneelenruckseite eine thermoplastische Schicht 
aus einem Copolymer mit einer Temperatur von 150 °C 
aufgetragen. Das Copolymer besteht aus Vinylacetat mit 

15 einem Acrylsaureesteranteil von 12 Masse-%. Die Starke 
der aufgetragenen Schicht betragt 0,7 mm. 

In einem akustischen Versuchsraum wurde der Schallpegel 
beira Begehen einer verlegten Flache von 20 m 2 des 

20 erf indungsgemaB hergestellten Bodens im Vergleich zu 
einer unbehandelten Flache gemessen. Dem unbehandelten 
Boden wurde eine Noppaschaummatte aus Polyethylen in 
einer Starke von 3 mm unterlegt. Der beschichtete Boden 
wurde ohne zusatzliche DSmmaterialien verlegt. Im 

25 Ergebnis der Schallmessungen war fur den unbehandelten 
Boden im MeBraum ein Schallpegel von 78 dB und fur den 
erf indungsgemaB mit Schalldampf ung ausgerusteten Boden 
ein Schallpegel von 67 dB bei gleicher mechanischer 
Anregung f estzus tellen . Da gleichzeitig eine 

30 Frequenzverschiebung von hoheren zu tieferen Tonen 
stattfand, wurde der behandelte Boden als wesentlich 
leiser empfunden. 

St/ck 
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Ansprriche 

1. Fuftbodenbelag mit einer Schicht, die mit der 

Unterseite des Fuflbodenb.elages fest verbunden ist 
und die aus thermopiastischem Material besteht. 

5 2. Fuflbodenbelag nach Anspruch 1, bei dem die aus 

thermopiastischem Material bestehende Schicht 0, 1 
bis 5 mm dick ist. 

3. Fulibodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das 
10 thermoplastische Material ein ausgepragtes 

physikalisches Relaxa t ions ver halt en bei 
Raumtemperatur zeigt . 

4. Fuftbodenbelag nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei dem als 
15 thermoplastisches Material Polyvinylf ormale, 

Polyvinylbutyrale, Pol yviny lather, Polyisobutene , 
Copolymerisate wie Terpolymerisate aus Acrylnitril, 
Butadien und Styrol (ABS) , Copolymere aus 
Vinylchlorid und 2-Athylhexylacrylat , Copolymere aus 
20 Vinylacetat und Vinyllaurat oder Mischungen dieser 
Polymere, auch unter Zusatz typischer 
Polymerweichmacher, eingesetzt sind. 

5. Fufibodenbelag nach einem der vorhergehenden 

25 Anspruche, bei dem als thermoplastisches Material 
Polymerisate oder Copolymerisate mit Fullstoffen, 
vorzugsweise leichten organischen Stoffe vorgesehen 
sind . 

30 6. Fufibodenbelag nach einem der vorhergehenden 

Anspruche, bei dem ein thermoplastisches Material 
mit adhasiven Eigenschaf ten eingesetzt ist. 
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7. FuGbodenbelag nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei dem Laminat als Fuflbodenbelag 

5 vorgesehen ist . 

8. Fuflbodenbelag nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei dem der FuJibodenbelag aus Holz, 

10 Holzwerkstof fen und/ Oder Kunststoff besteht. 

9. Verfahren zur Herstellung eines Fufcbodenbelages nach 
einem der vorhergehenden Anspruche, bei dem 
thermoplastisches Material erwarmt und auf die 

15 Unterseite eines Fuftbodenbelages auf gestrichenen 
oder aufgewalzt wird. 
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